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Detergent compsns. with low phosphate content - comprising, e.g., acrolein-derived 
poly:carboxylate(s) as co-builder components 

Patent Number : DE4303320 

International patents classification : CI 1D-003/37 D06M-0 15/263 C11D-003/08 CUD-OU/00 C11D-01 1/02 D06M-O11/79 

* Abstract * 

DE4303320A Detergent compsn. comprises (all wt.%): surfactant (5-40),calcium silicates (5-50),polycarboxylate (1-20), other silicate (0-30) carbonate 
(0-30) organic complexing agents (0-10), phosphonate (0-5), phosphate (0-30), hydroxycarboxylic acid (0-20), bleach (0-30) bleach activator (0-10), 
optical brighteners (0-5), enzyme (0-30), greying inhibitors (0-5), antifoaming agents (0-8) and fillers (0-40). At least 1 wt.% of the compsn. is (A) a 
polycarboxylate with the schematic structure (x,y,z): x = a gp. of formula (i) or (CH2CH20)2-4M , Y = a gp. of formula (ii) and Z is a gp. of formula 
(iiiV A = H OH, 1-6C alkyl or CH2CO(DECO)r-10M; B = H, OH, 1-6C alkyl or COOM; D = 0 orNH; E = 1-6C alkyl; F = a copolymensable 
monomer; M - H, an alkali (ne earth) metal or opt. substd. ammonium; r - 1-5; m = 0-99.5 mol.%; n = 0.5-100 mol.%; and q = 0-99.5 mol.%. 
Also claimed are (A) a polycarboxylate which is preparable from acrolein and opt one or more comonomers using oxidising radical donors, without 
hydrolysis conditions and/or without subsequent cannizzaro reaction; 

(B) a polycarboxylate, which is preparable prom acrolein and opt. one or here comonomers using oxidising radical donors, and which are of formula 
CO-0(-CH2-CH2COO)xRl , x is 1 -5 and Rl is an alkali (ne earth -or- N-contg. cation; 

(C) a polycarboxylate, which is preparable from acrolein and opt. one or more comonomeTS using oxidising radical donors, and which is mixed with one 
or more (esp. all) of the components of the detergent compsn.; opt. with addn. of water, and opt dried; and 

(D) a method of prepn. of the claimed detergent compsn. 

USE - The compsns. are low in phosphate and contain zeolites. The polycarboxylates act as co builder components. 

ADVANTAGE - The polycarboxylates are capable of reducing greying and encrustation. They are thus able to improve the effectiveness of the 
detergents. (Dwg.0/10) 

DE4303320 C Detergent compsn. comprises (all wt.%): surfactant (5^0),calcium silicates (5-50),polycarboxylate (1-20), other silicate (0-30) carbonate 
(0-30) organic complexing agents (0-10), phosphonate (0-5), phosphate (0-30), hydroxycarboxylic acid (0-20), bleach (0-30) bleach activator (0-1 0), 
optical brighteners (0-5), enzyme (0-30), greying inhibitors (0-5), antifoaming agents (0-8) and fillers (0-40). At least 1 wt.% of the compsn. is (A) a 
polycarboxylate with the schematic structure (x,y,z): x = a gp. of formula (i) or (CH2CH20)2-4M , Y = a gp. of formula (ii) and Z is a gp. of formula 
(iii): A = H, OH, 1-6C alkyl or CH2CO(DECO)r-10M; B = H, OH, 1-6C alkyl or COOM; D = O or NH; E = 1-6C alkyl; F = a copolymensable 
monomer; M = H, an alkali (ne earth) metal or opt substd. ammonium; r = 1-5; m = 0-99.5 mol.%; n = 0.5-100 mol.%; and q = 0-99.5 mol.%. 
Also claimed are (A) a polycarboxylate which is preparable from acrolein and opt. one or more comonomers using oxidising radical donors, without 
hydrolysis conditions and/or without subsequent cannizzaro reaction; 

(B) a polycarboxylate, which is preparable prom acrolein and opt. one or here comonomers using oxidising radical donors, and which are of formula 
CO-0(-CH2-CH2COO)xRl , x is 1-5 and Rl is an alkali (ne earth -or- N-contg. cation; 

(C) a polycarboxylate, which is preparable from acrolein and opt. one or more comonomers using oxidising radical donors, and which is mixed with one 
or more (esp. all) of the components of the detergent compsn.; opt. with addn. of water, and opt dried; and 

(D) a method of prepn. of the claimed detergent compsn. 

USE - The compsns. are low in phosphate and contain zeolites. The polycarboxylates act as co builder components. 

ADVANTAGE - The polycarboxylates are capable of reducing greying and encrustation. They are thus able to improve the effectiveness of the 
detergents. ((Dwg.1/1)) 

US5494488 A A detergent composition contains: a surfactant (5-40 wt %), a calcium-binding silicate (5-50 wt %), a polycarboxylate (1-20 wt %), 
another silicate (0-30 wt. %), a carbonate (0-30 wt. %), an organic complexing agent (0-10 wt. %), a phosphate (0-30 wt. %), a hydroxycarboxylic acid 
(0-20 wt. %), a bleaching agent (0-30 wt. %), a bleaching-agent activator (0-10 wt %), an optical brightener (0-5 wt. %), an enzyme (0-30 wt. %), a 
greying inhibiter (0-5 wt. %), a defoamer (0-8 wt. %) and fillers (0-40 wt. %). 

At least 1 wt % of the composition is a polycarboxylate having an average molecular wt. of between 500 and 500,000 with the structure (X, Y, Z). 
In the structure X - gp of formula (I); Y = of formula (II); Z = -(F)q-; A = H, OH, 1-6C alkyl, CH2CO(DECO)r-10M; B = H, OH, 1-6C alkyl, COOM; 
D = O, NH; E= 1-6C alkyl; F = a copolymensable monomer; M = H, alkali metal or alkaline-earth metal, ammonium, substituted ammonium or -(CH2- 
CH2-6)2-4Ml ; Ml = as M except (CH2-CH2-0)2-4 Ml; r=l-5; m = 0-99.5 molar %; n - 0.5-100 molar %; q = 0-99.5 molar %; where m+n+q = 100 
molar % and Y is at least about 1 % by wt. of the polycarboxylate. ((Dwg.0/1 0)) 
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Priifungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Waschmittelzusammensetzung rnlt verbessertem Schmutztragevermogen, Verfahren zu dessen Herstellung 
und Verwendung eines geeigneten Polycarboxylats hierfur 



@ Phosphatarme und phosphatfreie Wasch- und Reini- 
gungsmittel benotigen neben dem Hauptbuilder Zeolith A 
noch sogenannte Cobuiider, die die Wirksamkeit der Wasch- 
mittel erhdhen. Durch Einsatz eines neuen Cobuilders sollen 
die sekundaren Wascheffekte wie Vergrauung und Inkrustie- 
rung vermindert werden. 

Das neue Waschmittel enthalt neben den ublichen Kompo- 
nenten wie Tensid, caiciumbindendes Silikat etc. mindestens 
1 Gew.-% eines Polycarboxylats mit der schematischen 
Struktur (X, Y, Z). worm X fur 

A 

-(CH-C) - 
I i m 
- B COOM 

C Y fur 

A 



-(CH-C) - 
B C = 0 



CM 
CO 

s 

^ und Z fur 
Q -(F) - 



(D-E-CO) OM 
r 



steht. Diese Carboxylate lassen sich aus Acrolein und ggf. 
einem oder mehreren Comonomeren mittels oxidierender 
Radikalspender ohne verseifende Bedingungen und/oder 
ohne anschlieBender Cannizzaro-Reaktion herstellen. Die 
neuen Waschmittel zeigen gegenuber herkommlich verwen- 
deten Cobuildem Verbesserungen in alien wesentlichen 
Waschmitteleigenschaften. 

Waschmittel, Feinwaschmittel, Colorwaschmittefr Flussig- 
waschmittel, Kompaktwaschmittel. 



Die folgenden Angaben sind den vom Anmeider eingereichten Unterlagen entnommen 

BUNDESDRUCKEREI 06.94 408 032/174 34/3& 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erf indung betrifft ein vorzugsweise phosphatarmes oder -freies, zeolithhaltiges WaschmitteU 
svstem ein Verf ahren zu dessen Herstellung und die Verwendung eines geeigneten Polycarbonate hierf Or 

» Die Entwicklung der Waschmittelbuilder ist in den letzten Jahren allgemein durch erne Ausbreitung pnosphat- 
freier Waschmittel beeinfluBt wordeiL Als haufigster Builderersatz fur Phosphat wird Zeohth A eingesetzt 
Bedingt durch die langsamere Austauschkinetik des Zeoiiths gegenuber Ca-Ionen ben6tigen pnospnatfreie 
pulverformige und flttssige Wasch- und Reinigungsmittel neben dem Hauptbuilder Zeohth A noch sogenannte 
Cobuilder, wie z. B. Soda, Polycarboxylate, NTA, Silikate oder Hydroxycarboxylate. . . 

, n Gebrauchliche Builderadditive sind zur Zeit polymere Carbonsauren und deren Salze. Bevorzugt im Bereicn 
der Wasch- und Reinigungsmittel sind z. a Homopolymerisate der Acrylsaure oder CoP? 1 ^^ 3 ^^ 6 ^ 15 
von mit Mileinsaure wie sie z. B. in den Auslegeschriften 20 25 238, 20 44 601, im EP 0 137 669 oder 

DE 36 04 223 A 1 beschrieben werden. 
Diese Produkte tragen zur Waschwirkung der Waschmittel bei, indem sie das Schmutztragevermogen verbes- 

15 sirverhindern zum einen, daB der Schmutz wieder auf die Wasche aufzieht und sich storend durch eine 
Vergrauung der Textilien auswirkt und zum anderen reduzieren sie die Ablagerung anorganischer Salze (Inkru- 

^E^£Svman dafi durch die marktgangigen Produkte der Polycarboxylate die sekundaren Wasch- 
eff ekte Vergrauung und [nkrustierung vermindert werden konnten, jedoch ist eine weitere 9ptimierung dieser 
Cobuilder anzustreben, urn die Wirksarakeit der Waschmittel zu erhohen und damit gleichzeitig die Gebraucns- 
eigenschaften der Textilien weiter zu verbessern. . . ^ u ij m 

Aufgabe ist ein phosphatarmes oder -freies, zeolithhaltiges Waschmittelsystem mit verbessertem Cobuilder. 
Diese Aufgabe wird geldst mit einem Waschmittelsystem gemafl Anspruch 1. / r ^wiv 
Das neue Waschmittelsystem enthalt neben einem Calciumionen-bindenden Silikat mmdestens em (Co)poly- 
mer bevorzugt aus Acrylsaure und Acrolein. Zur Erfindung gehort auch die Verwendung dieser Substanzen in 
phosphatfreien oder phosphatreduzierten pulverformigen oder fliissigen Wasch- und Remigungsmitteln. 
Das erfindungsgemaBe Waschmittel enthalt 

Tensid 5-40Gew.-% 

calciumbindendes Silikat 5-50 Ge w.-% 

Polycarboxylat 1 -20 Gew.-<K> 

weiteres Silikat 0-30 Gew.-% 

Carbonat 0-30Gew.-% 

35 organischer Komplexbildner 0-10 Gew.-% 

Phosphonat 0-5 Gew.-% 

Phosphat 0-30Gew.-<Vb 

Hydroxycarbonsaure 0-20 Gew.-Vo 

40 Bleichmittel 0-30 Gew.-% 

Bleichmittelaktivator 0-10 Gew.-°/o 

optische Aufheller 0-5 Gew.-% 

Enzym 0-30Gew.-% 

Vergrauungsinhibitor 0-5 Gew.-W) 

45 Entschaumer 0-8Gew.-% 

Fullstoffe 0-40Gew.-%, 

wobei mindestens 1 Gew.-<>/o der Zusammensetzung ein Polycarboxylat mit der schematischen Struktur (X. Y. Z) 
50 ist, worin X fur 



20 



25 



30 



-(CH-C) - 

55 I I m 

B COOM 

YfUr 

60 A 



-(CH-C) - 

i t n 
8 C = 0 

65 {o-E-CO) r OM 



und Z fur 



2 



DE 43 03 320 Al 



~(F)q- 



stent, worin 

A m H,OH > Ci-6Alkyl t CH 2 CO(DECO) r -iOM; 

B - H,OH,Ci-6Alkyi,COOM; 5 
D = 0,NH; 

E = Ci — 6 Alkylt linear bzw. verzweigt 
F = ein copolymerisierbares Monomer; 

M = H, Alkali- bzw. Erdalkalimetall, Ammonium, substituiertes Ammonium; bei X auch 
-(CH 2 -CH2-0)2-4M; io 
r = 1-5; 
ist und 

m = 0-99,5 Mol% 
n = 0,5-100 Mol% 

q = 0-99,5 Moi% 15 

wobei m + n + q = 100 MoWo 

bedeutet 

Das erfindungsgemaBe Waschmittel kann auch wie folgt definiert werden: 

20 



Tensid 


5- 


-40Gew.-% 


calciumbindendes Silikat 


5- 


-50Gew.-% 


Polycarboxylat 


1- 


-20 Gew.-% 


weiteres Silikat 


0- 


-30 Gew.-% 


Carbonat 


0- 


-30Gew.-% 


organischer Komplexbildner 


0- 


-10Gew.-% 


Phosphonat 


0- 


-5Gew.-% 


Phosphat 


0- 


-30Gew.-% 


Hydroxycarbonsaure 


0- 


-20 Gew.-% 


Bleichmittel 


0- 


-30Gew.-% 


Bleichmittelaktivator 


0- 


-10Gew.-% 


optische Aufheller 


0- 


-5Gew.-% 


Enzym 


0- 


-30Gew.-% 


Vergrauungsinhibitor 


0- 


-5 Gew.-% 


Entschaumer 


0- 


-8 Gew.-% 


FUIlstoffe 


0- 


-40Gew.-%, 



30 



35 



wobei mind. 1 Gew.-% der Zusammetisetzung ein Polycarboxylat ist, das aus Acrolein und ggf. einem oder 
mehreren Comonomeren mittels oxidierender Radikalspender ohne verseifende Bedingungen und/oder ohne 40 
anschlieBender Cannizzaro-Reaktion herstellbar ist 

und/oder wobei mind. 1 Gew.-% der Zusammensetzung ein Polycarboxylat ist, das aus Acrolein und ggf. einem 
oder mehreren Comonomeren mittels oxidierender Radikalspender herstellbar ist und einen Anteil an funktio- 
nellen Gruppen des Typs — C(0)— Of— CH2— CH2C(0)0]rR' hat, worin R' fur ein Alkali-, Erdalkaii- oder 
Stickstoff-haltiges Kation steht 45 
und/oder wobei mind. 1 Gew.-% der Zusammensetzung ein Polycarboxylat ist, das aus Acrolein und ggf. einem 
oder mehreren Comonomeren mittels oxidierender Radikalspender herstellbar ist und wobei das Polycarboxylat 
insbesondere auf einmal oder unmittelbar aufeinanderfolgend mit mehreren, insbesondere alien weiteren der o. 
g. Komponenten ggf. unter Zusatz von H2O vermischt und ggf. getrocknet wird. 

Bevorzugt enthalt das oben beschriebene erfindungsgemaBe Waschmittel neben den genannten Komponen- 50 
ten mindestens eine der folgenden Komponenten in der folgend angegebenen Menge 



55 



60 



65 
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5 



Tensid 


7-30 Gew.-% 


insbesondere 


10-20 Gew.-% 


Polycarboxylat 


2-10Gew.-% 


weiteres Silikat 


3— 15Gew.-% 


Carbonat 


3-15Gew.-% 


organischer Komplexbildner 


0,5-5 Gew.-% 


Phosphonat 


0,1-1 Gew.-% 


Phosphat 


0—5 Gew.-% 


insbesondere 


0—1 Gew.-Vo 


Hydroxycarbonsaure 


2-10Gew.-% 


Bleichmittel 


10-25 Gew.-% 


Bleichmittelaktivator 


2— 8Gew.-% 


optische Aufheller 


0,1-0,3 Gew.-% 


Enzyra 


03-1 Gew.-% 


Vergrauungsinhibitor 


0,5-1,5 Gew.-% 


Entschaumer 


0—3,5 Gew.-% 


Ftillstoff 


0—20 Gew.-%. 



20 

Als Kompaktwaschmittel enthalt die Zusammensetzung jeweils 2—8 Gew.-% an Polycarboxylat und Bleich- 
mittelaktivator. 

Wenn die Waschmittelzusammensetzung eine Formulierung als Fliissigwaschmittel ist, dann enthalt sie 



25 anioni sche Tenside 5—15 Gew.-% 

nichtionische Tenside 10—20 Gew.-^o 

calciumbindendes Silikat 10—25 Gew.-% 

Polycarboxylat 1 — 5 Gew.-% 

Bleichmittel 0 Gew.-% 

30 Bleichmittelaktivator 0 Gew.-°/o 

Cobuilder 0—8 Gew.-% 

Losevermittler 0—30 Gew.-% 

Wasser 0—50 Gew.-%. 

35 

Fur eine Formuiierung als Feinwaschmittel enthalt die Waschmittelzusammensetzung 



anionisch e Tenside 5—15 Gew.-% 

nichtionische Tenside 1 — 10 Gew.-% 

40 calciumbindendes Silikat 10—50 Gew.-<yb 

Polycarboxylat 1 —5 Gew.-% 

Bleichmittel 0 Gew.-% 

Bleichmittelaktivator 0 Gew.-9fc 

Carbonat 0—20 Gew.-%. 



45 



50 



55 



Die Erf indung betriff t auch die Verwendung eines Poiycarboxylats der schernatischen Struktur (X, Y, Z) worin 
Xfttr 



- { CH-C) - 

I I m 
B COOM 

Yfttr 

A 

I 

-(CH-C) - 



B C = 0 

(D-E-CO) r OM 



65 



und Z fur 



-(F),- 



4 
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stent, worin 

A = H f OH,Ci-6AlkylCH 2 CO(DECO)r-iOM; 
B - H,OH,Ci- 6 AIkyl,COOM; 
D = O, NH; 

E - Ci — 6 AlkyI, linear bzw. verzweigt 
F «= ein copolymerisierbares Monomer; 

M m H, Alkali- bzw. Erdalkalimetall, Ammonium, substituiertes Ammonium: bei X auch 
-(CH 2 -CH 2 -0)2-4M; 
r = 1-5; 
ist und 

m = 0-99,5 Mol% 
n -0,5-100 Mol% 
q = 99,5 MoI% 

bedeutet, zu 1 -20 Gew.-% in einer zu 5-50 Gew.-% ein caiciumionenbindendes Silikat und zu 5-40 Gew.-% 
Tensid enthaltenden Waschmittelzusammensetzung. 

Die Verwendung eines Polycarboxylates, das aus Acrolein und ggf. einem oder mehreren Comonomeren 
mittels oxidierender Radikalspender ohne verseifende Bedingungen und/oder ohne anschlieBender Cannizzaro- 
Reaktion herstelibar ist, zu 1—20 Gew.-% in einer zu 5-50 Gew.-% ein caiciumionenbindendes Silikat und zu 
5-40 Gew.-% Tensid enthaltenden Waschmittelzusammensetzung ist ebenfalls Teil der Erfindung. 

SchlieBIich gehort zur vorliegenden Erfindung auch die Verwendung eines Polycarboxylates, das aus Acrolein 
und ggf. einem oder mehreren Comonomeren mittels oxidierender Radikalspender herstelibar ist und 

a) einen Anteil an funktionellen Gruppen des Typs -qOJ-Ot-Cfe-C^QOJOJcR' hat, worin R' fur ein 
Alkali-, Erdalkali- oder Stickstoff-haltiges Ration steht und x = 1-5 ist, zu l-20Gew.-% in einer zu 
5—50 Gew.-% ein caiciumionenbindendes Silikat und zu 5—40 Gew.-0/o Tensid enthaltenden Waschmittel- 
zusammensetzung, 

und/oder 

b) wobei das Polycarboxylat mit mehreren, insbesondere alien Komponenten ggf. unter Zusatz von H2O 
vermischt und ggf. getrocknet wird, zu 1 -20 Gew.-% in einer zu 5-50 Gew.-% ein caiciumionenbindendes 
Silikat und zu 5—40 Gew.-% Tensid enthaltenden Waschmittelzusammensetzung. 

Zur Erfindung gehort auch ein Verfahren zur Herstellung der oben beschriebenen Waschmittelzusammenset- 
zungen, bei dem die einzelnen pulverfdrmigen Komponenten durch Mischen und die flussigen Komponenten 
durch Aufspriihen miteinander homogen vermischt werden. Alternativ konnen wasser- und hitzeunempfindliche 
Komponenten zuerst mit Wasser zu einem Slurry verarbeitet und anschlieBend spruhgetrocknet werden; die 
restlichen Komponenten werden — wie oben ausgefuhrt — nachgemischt 

Insbesondere bei Kompaktwaschmitteln werden die Komponenten vorteilhaft durch Zwangsmischung agglo- 
meriert oder extrudiert 

Die nussigwaschmittel werden durch Mischen mit einer entsprechenden Menge an Losevermittler oder an 
Wasser hergestellt und ggf. konzentriert 

Alle Einzelkomponenten der Zusamraensetzung konnen als Reinsubstanz bzw. als Gemisch entsprechender 
Komponenten vorliegen. Als calciumbindendes Silikat kommen bevorzugt wasserunldsliche Substanzen, insbe- 
sondere Zeolithe zum Einsatz. 

In einer bevorzugten AusfUhrungsform der Erfindung kann als wassemnldsliches, zum Binden von Calciumio- 
nen befahigtes Silikat eine feinverteilte, gebundenes Wasser enthaltende, synthetisch hergestellte, wasserunlosli- 
che Verbindung der allgemeinen Formel 

(Kat2/ n O) x . Me20 3 • (Si0 2 )y (I) 

in der Kat ein mit Calcium austauschbares Kation der Wertigkeit n, x eine Zahl von 0,7 bis 1,5, Me Bor oder 
Aluminium und y eine Zahl von 0,8 bis 6 bedeuten, einsetzen. 
Besonders bevorzugt werden Aluminiumsilikate verwendet 

Bei den einzusetzenden Aluminiumsilikaten kann es sich um amorphe oder urn kristalline Produkte handeln, 
wobei selbstverstandlich auch Mischungen von amorphen und kristallinen Produkten und auch teilkristalline 
Produkte einsetzbar sind. Die Aluminiumsilikate konnen naturlich vorkommende oder aber synthetisch herge- 
stellte Produkte sein, wobei die synthetisch hergestellten Produkte bevorzugt sind. Die Herstellung kann z. a 
durch Reaktion von wasser!6slichen Silikaten mit wasserloslichen Aluminaten in Gegenwart von Wasser erfol- 
gen. Zu diesem Zweck kdnnen waBrige Losungen der Ausgangsmaterialien miteinander vermischt oder eine in 
festem Zustand vorliegende Komponente mit der anderen, als waBrige Losung vorliegenden Komponente 
umgesetzt werden. Auch durch Vermischen beider, in festem Zustand vorliegender Komponenten erhalt man 
bei Anwesenheit von Wasser die gewunschten Aluminiumsilikate. Auch aus Al(OH>3, Al 2 Ch oder Si0 2 lassen sich 
durch Umsetzen mit Alkalisilikat- bzw. Aluminatlosungen Aluminiumsilikate herstellen. Die Herstellung kann 
auch nach weiteren bekannten Verfahren erfolgen. Insbesondere bezieht sich die Erfindung auf Aluminiumsili- 
kate, die eine dreidimensionale Raumgitterstruktur aufweisen. 

Das bevorzugte, etwa im Bereich von 1 00 bis 200 mg CaO/g Aktivsubstanz (AS) metst bei etwa 1 00 bis 1 80 mg 
CaO/g AS liegende Calciumbindevermogen findet sich vor allem bei Verbindungen der Zusammensetzung: 

0,7-1,1 Na 2 0 • A1 2 0 3 • U-33Si0 2 . 



to 



15 



20 
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Diese Summenformel umfaBt zwei Typen verschiedener Kristallstrukturen (bzw. deren nicht kristalline Vor- 
produkte) , die sich auch durch ihre Summenformeln unterscheiden. Es sind dies: 

a ) 0,7-U Na 2 0 - AI2O3 • 1,3-2,4 Si0 2 

b) 0,7- 1,1 Na 2 0 - AI2O3 * 2,4-33 Si0 2 . 

Die unterschiedlichen Kristallstrukturen zeigen sich im Rontgenbeugungsdiagramm. . 
Das in waBriger Suspension vorliegende amorphe oder kristalline Aluminiumsilikat laBt sich durch Filtration 
von der verbleibenden waBrigen Losung abtrennen und bei Temperaturen von z. R 50 bis 400' C troctaien. Je 
nach den Trocknungsbedingungen enthait das Produkt mehr oder weniger gebundenes Wasser. ZweckmaBiger- 
weise geht man nicht Uber 200° C hinaus, wenn das Aluminiumsilikat fQr den Einsatz in Wasch- und Reinigungs- 
mitteln vorgesehen ist Die Aluminiumsilikate brauchen jedoch nach ihrer HersteUung zur Bereitung emer 
erfindungsgemaBen Suspension Qberhaupt nicht getrocknet zu werden; vielmehr kann - und dies 1st besonders 
vorteilhaft - ein von der HersteUung noch feuchtes Aluminiumsilikat verwendet werden. Es lassen sich jedoch 
auch bei mittleren Temperaturen, beispielsweise bei 80 bis 200°C, bis zur Entfernung des anhaftenden flQssigen 
Wassers getrocknete Aluminiumsilikate zur Bereitung erfindungsgemaBer Suspensionen verwenden. 

Die TeilchengroBe der einzelnen Aluminiumsilikatpartikel kann verschieden sem und z.B. ini Bereicn zwi- 
schen 0,1 u und 0,1 mm liegea Diese Angabe bezieht sich auf die PrimarteilchengrdBe, d , h-, die Gr6Be der bei 
der Fallung und gegebenenfalls der anschlieBenden Kristallisation anfallenden Teilchen. Mit besonderem Vorteil 
verwendet man Aluminiumsilikate, die zu wenigstens 80Gew.-% aus Teilchen einer GroBe von 10 bis 0,01 u, 
insbesondere von 8 bis 0,1 u-bestehen. . . 

Vorzugsweise enthalten diese Aluminiumsilikate keine Primar- bzw. Sekundarteilchen mehr mit Durchmes- 
sern oberhalb von 45 u, Als Sekundarteilchen werden Teilchen, die durch Agglomeration der Pnmarteilchen zu 
ffr6BerenGebildenentstandensind,bezeichnet , 
M Im Hinblick auf die Agglomeration der Primarteilchen zu groBeren Gebilden hat sich me Verwendung der von 
ihrer HersteUung noch feuchten Aluminiumsilikate zur HersteUung der erfindungsgemaBen Suspensionen be- 
sonders bewahrt, da sich herausgestellt hat, daB bei Verwendung dieser noch feuchten Produkte erne Bildung 
von Sekundarteilchen praktisch vollstandig unterbunden wird 

In einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung wird als calciumbindendes Silikat pulverfdr- 
™ mieer Zeolith insbesondere des Typs A, vorteilhaft mit besonders definiertem Teilchenspektrum emgesetzt 
30 Sffipulver konnen gemaB DE-AS2447 021 DE-AS 25 17 218, D E . OS 26 52419, DE- 

OS 26 51 420, DE-OS 26 51 436, DE-OS 26 51 437, DE-OS 26 51 445, DE-OS 26 51 485 hergestellt werden. Sie 
weisen dann die dort angegebenen Teilchenverteilungskurven auf. . , 4 

In einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform kann ein pulverfdrmiger Zeolith des Typs A verwendet 
werden, der die in der DE-OS 26 5 1 485 beschriebene TeilchengroBenverteilung aufweist 

Die Polycarboxylate konnen sowohl als Saure als auch als Salz bzw. als teilneutralisierte Substanz verwendet 
werden: als Gegenionen eignen sich Metallionen sowie stickstoffhaltige Kationen. 

Die erfindungsgemaBen Polymerisate der Struktur (X, Y, Z) sind bevorzugt Copolymere aus Acrylsaure und 
Acrolein Die Verteilung der Monomeren im Polymer ist ublicherweise statistisch (random), die Endgruppen des 
Polvmers (X Y. Z) sind ublicherweise die unter den entsprechenden Reaktionsbedingungen entstehenden. Das 
copolymerisierbare Monomer F wird vorteilhaft so gewahlt, daB es die Cobuilderwirkung des gesamten Polymer 
nicht beeintrachtigt Geeignete Monomere F sind 

- monoethylenisch ungesattigte, carboxylgruppenfreie Monomere. Z. B. Hydroxy(meth)acrylate mit 
(CHokOH als Estergruppe, wobei x - 2-4 ist (Meth)acrylamid\ (Meth)acrylonitnl, \^iny sulfonsaure, 
Allylsulfonsaure. Dimethylaminoethyl(meth)acrylat, Diethylaminoethyl(meth)acrylat , 2Kmeth)acrylamldo- 
2-methylp^opan-sulfonsaure, Vinylphosphonsaure, Allylphosphonsaure, Allylalkohol, Vinylglykol, Vmylace- 
tat Allylacetat, N-Vinylpirrolidon, N-vinylformamid, N-Vinylimidazol, N-vmyhmidazolm, 1 -Vinyl, -2-me- 
thvl-2-imidazolin. Ester der (Meth)acrylsaure mit 1 -8 C-Atome im Alkoholrest wie z. B. Methyl(meth)acry- 
la£ Ethyl(meth)acrylat, Propyl(meth)acrylat, Butyl(meth)acrylat evtL mit . Alkohol- bzw mit ^™^PP«£ 
funktionalisieri Ethylen, Propylen, Methylvinylether, Ethylvinylether, Styrol und alphaMethylstyroL Alle 
monomeren Saure und Basen konnen evd auch als Salze verwendet werden. 

- MeShethylenisch ungesattigte Monomere. Z. B. Ester aus EthylenglykoL Propy lenglykol Butandiol 
bzw. Hexandiol mit (Meth)acryl-, Malein- bzw. Fumarsaure, Ester aus Polyethylenglykol bzw p°(^e™ 
aus Ethylen- und Propylenglykol mit (Meth)acrylsaure, Maleinsaure bzw. Fumarsaure, zwei- bis dmhAmtt 
(Meth)acryl- bzw. Maleinsaure veresterte Anlagerungsprodukte von Ethylenoxid und/oder Propy enox^ 
an Trimethylolpropan, mindestens zweifache Ester aus (Meth)acryl- bzw. Maleinsaure und Glycerin bzw. 
Pentaeryt hrit, Triallylamin, Tetraallyiethylendiamin, Polyethylenglykoldivinylether,Tnmethyiolpropandial- 
lylether, Butandioldiallylether, Pentaerythrittriallylether, Divinylharnstoff. 

Unter die Monomere F fallen auch solche Polymerbausteine, die unter den gewahlten Reaktionsbedingungen 
gegenuber den entsprechenden Ausgangsverbindungenchemisch modifiziert wunlen. A ««i«« ««H 

Fur die Komponente Y eignen sich zum einen monoethylenisch ungesattigte Aldehyde wie Acrolein und 
Methacrolein, die wahrend der Polymerisation zur entsprechenden Saure oxidiert ^^^^^ 
nisch ungesattigte Ester oder hohere Veresterungshomologe sowie Amide, die dem Strukturelement Y entspre- 

Ch FUr die Komponente X eignen sich monoethylenisch ungesattigte C 3 bis Ce Mono- bzw DicarbonsSuren, wie 
z. B AoS Methacrylslure, Fumarsaure, Maleinsaure sowie Maleinsaureanhydnd, Itaconsaure, Citracon- 
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saure, Crotonsaure. Aiich geeignet sind die aus diesen Verbindungen abgeleiteten Ester sowie Amide, die dern 
Strukturelement X entsprechen. 

Die erfindungsgemafi bevorzugt einzusetzenden Polycarboxylate sind polymere Cobuilder, die 0,5—100 
Mol-% der Monomerstruktur -(CH2-CH-COOR)- beinhalten, wobei R = CH2—CH2— COOR' und R' H 
bzw. R ist, sowie ihre Salzform (z. B. Alkalimetalle sowie Ammoniumverbindungen sind als Gegenion geeignet). 5 

Zur quantitativen Bestimmung dieser esterhaltigen Seitenketten, die besonders durch die Verwendung von 
Acrolein als Monomer zu entstehen scheinen, eignet sich das 1 H-NMR. 

In Fig. 1 ist ein 1H NMR-Spektrum eines Copolymerisats aus 80% Acrolein und 20% Acrylsaure in D2O 
dargestellt Das Spektrum wurde an einem Bruker AMX 500 Spektrometer bei 500,13 MHz aufgenommen. 
Durch Dialyse mittels einer semipermeablen Membrane mit Trenngrenze bei 2000 g/mol (Eichung uber Poly- 10 
oxyethylen) konnen alle niedermolekularen Anteile abgetrennt werden. Das NMR-Spektrum des so gereinigten 
Polymers (Fig. 2) erlaubt die quantitative Erfassung der am Polymer gebundenen Esterstruktur, die durch die 
eindeutigen Signale bei 4,2—4,4 ppmerkenntlich wird. 

Das mittlere Molekulargewicht (Mw) der Copolymere kann sich innerhalb einer breiten Spanne bewegen, 
wobei zu berucksichtigen ist, daB Molekttle mit zu niedrigem Polymerisationsgrad weniger gute Wascheigen- 15 
schaften aufweisen, wahrend zu hohe Molekulargewichte unerwtinscht verdickend wirken. Somit sind Copoly- 
merisate mit Molekulargewicht zwischen 500 und 500 000 g/mol einsetzbar, bevorzugt aber sind 2000 bis 
1 00 000 g/mol oder, noch besser, 5000 bis 50 000 g/moL 

Die Molekulargewichtsbestimmung erfolgt uber Gelpermeationschromatographie (GPC) an Lichrospher 
Diol Saulen (Fa, Merck) und mit Phosphatpuffer (pH = 7) als Eluentlosung. Eine Kalibrierung kann am besten 20 
mit engverteilter Polyacrylsaure erfolgen. Dabei bewirkt die nicht konstante chemische Zusammensetzung der 
fiir dieses Patent interessanten Copolymere einen Fehler in dem Absolutwert des Molekulargewichtes. Diese 
allgemein bekannte Fehlerquelle kann nicht ohne weiteres beseitigt werden, so daB alle hier gemachten Anga- 
ben Uber das Molekulargewicht als relativ zu der Kalibrierung mit Polyacrylsaure zu verstehen sind. Verwend- 
bar sind grundsatzlich auch Mischungen von Polymeren, sowohl mit unterschiedlicher Zusammensetzung als 25 
auch mit gleicher Zusammensetzung aber verschiedenen Molekulargewichtea Die Acrylsaurepolymerisate 
konnen nach bekannten Verfahren hergestellt werden. Hilfreiche Hinweise dazu sind in "Acrylic and Methacrylic 
Acid Polymers", J. W. Nemec und W. Bauer jr, und in "Radical Polymerisation", C H. Baumford, in jew. Vol. 1 und 
13 der "Encyclopedia of Polymer Science and Technology", John Wiley & Sons, New York 1990 zu finden. 
Derartige Verfahren sind auch zum Beispiel in "Acrylic acid polymers" M. L Mitter in "Encyclopedia of polymer 30 
science and technology", Vol. 1 Interscience Publishers, New York 1 964 beschrieben. 

Die Herstellung der (Co)polymerisate kann durch alle ublichen radikalischen Polymerisationsverfahren ge- 
schehen. Beispielsweise werden folgende Herstellmethoden genannt: Ldsungspolymerisation, wobei die Mono- 
mere in Wasser oder in anderem Losungsmittel oder Losungsmittelgemisch mit eventuellen Zusatzen von 
niedermolekularen organischen und/oder anorganischen Verbindung geldst werden. Fallungspolymerisation in 35 
solchen Ldsungsmitteln, in denen die Monomere mindestens zum Teil loslich und die Polymere nicht loslich sind. 
Emulsions- und Suspensionspolymerisation in solchen Ldsungsmitteln, in denen die Monomere nicht loslich sind 
und die Emulsionen bzw. Suspensionen durch Zusatz von nieder- und/oder hochmolekularen Substanzen stabili- 
siert werden. 

Auch eine durch Strahlen induzierte Polymerisation kann zur Herstellung der Polymerisate verwendet wer- 40 
den. 

Bevorzugt wird jedoch die Ldsungspolymerisation in Wasser, wie im nachfolgenden Text beschrieben wird. 

Die Monomerkonzentration bewegt sich zwischen 5 und 70%, wobei je nach Viskositat der entstehenden 
Polymerlosung 25 bis 50% bevorzugt wird. 

Als Initiatoren sind sowohl thermisch zersetzbare Radikalspender, die eine ausreichende Loslichkeit im 45 
gewahlten Ldsungsmittel bzw. in den Monomeren aufweisen, als auch mehr-kornponentige Redoxinitiatoren 
geeignet. Bevorzugt sind jedoch wasserlosliche Substanzen wie Wasserstoffperoxid sowie Peroxodisulfate der 
Alkalimetalle oder des Ammoniums. 

Die Polymerisationstemperatur wird zusammen mit der Initiatormenge benutzt, urn das Molekulargewicht 
des gewflnschten Polymerisats zu steuern. Sie liegt zwischen 30 und 180°C, wobei es von Vorteil ist, sie zwischen 50 
60 und 130°C zu halten. Niedrige Temperaturen bringen meistens zu hochmolekulare Polymerisate, zu hohe 
Temperaturen konnen Polymerabbau und Farbung verursachen. 

Das Molekulargewicht kann auch durch geeignete Regler wie Thioderivate und niedermolekulare Alkohole 
gesteuert werden. Geeignet sind z. B. Thioglykolsaure, Mercaptopropionsaure sowie deren Ester und 2-Mercap- 
toethanoL 55 

Ahnliche Polymere sind aus der DE 23 54 432 C3 und der hierin erwahnten Literatur bekannt GemaB dieser 
Schrift werden jedoch mit Zeolithen solche Waschmittelpolymere eingesetzt, die ausschlieBlich Carboxylgrup- 
pen, Aldehydogruppen, Alkohole und Vinylgruppen enthalten. D. h. die Polymere wurden teils einer Cannizzaro- 
Reaktion unterworfen und allgemein unter solchen Reaktionsbedingungen hergestellt, bei denen bei der Acrol- 
einpolymerisadon keine Estergruppen, daf Or aber Alkoholgruppen entstehea 60 

Tenside vermitteln via Benetzung und Umnetzung die angestrebte Reinigungswirkung und gewahrleisten 
durch orientierte Adsorption an Pigmentschmutz und durch Solubilisierung von loslichen Verunreinigungen das 
Schmutztragevermdgen, das durch andere Inhaltsstoffe weiter ausgepragt wird. 

Typisch fOr Waschmittelrezepturen sind immer Tensidkombinationen, da Mischungen unterschiedlicher 
grenzflachenaktiver Stoffe synergistische Wirkung zeigen, d. h. ein gegenuber der Addition der Einzeleffekte 65 
erhohtes Leistungsvermogen (performance). 

Sehr leistungsfahige synergistische Tensidkombinationen erhalt man aus linearen Alkylbenzolsulfonaten und 
Fettalkoholpolyglykoletherrt Fur niedrige Waschtemperaturen (30 bis 60° C) werden zur Schaumregulierung 
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langerkettige Seifen durch maBgeschneiderte Silicondle ersetzt 

Ein Teil der Alkylbenzolsulfonate kann durch Alkylsulfate ersetzt werden, die zudem ein gunstigeres anaero- 
bes Abbauverhalten zeigen. Bei den Fettalkoholpolyglykolethern gibt es Alternativen filr den hydrophoben 
Molekiilteil, der entweder auf Basis nachwachsender Rohstoff e (Fettalkohole im engeren Sinne) oder petroche- 
5 misch (Oxo- oder Ziegler- Alkohole) zuganglich ist Die neue Tensidklasse der Alkylpolyglykoside, Reprasentan- 
ten der Nonionics M ohne Ethylenoxid", die ausschlieSlich auf Basis der nachwachsenden Rohstoffe Fettalkohole 
(Fette und Ole) und Starke bzw. Zucker zuganglich sind, werden derzeit insbesondere fur Flussigwaschrnittel 
eingesetzt Bei den Fettalkoholpolyglykolethern geht der Trend zu den niedriger ethoxylierten Produkten, 
welche das Auswaschen von Fettverschmutzungen besonders bei niedrigenTeraperaturen verbesserrt 
10 Als Bleichsysteme werden in Waschmitteln insbesondere Produkte zur oxidativen Entfernung farbiger Verun- 
reinigungen eingesetzt. Der generelle Trend, bei niedrigerer Temperatur zu waschen, sowie die Zunahme des 
Anteils an gegenOber Baumwolle oder Leinen temperaturempfmdlicheren Mischgeweben machen den Einsatz 
von Bleichaktivatoren notig,da Natriumperborat erst oberhalb 60 bis 70°C wirksam ist. 
Die aktivierte Bleiche bei oder unter 60° C beruht - bei Einsatz von N-Acetylverbindungen als Bleichmittel- 
ts aktivatoren - auf der Bildung des Peressigsaure- Anions in der Waschflotte, das ein hoheres Oxidationspotential 
als das durch Hydrolyse aus Perborat freigesetzte Perhydroxid- Anion hat 

Zur Obertragung der Acetylgruppe auf das Perhydroxid-Anion eignen sich N,N,N',N'-Tetraacetylethylendi- 
amin (TAED) und das l^-Diacetyl-2,4-dioxohexahydro-13^-triazin (DADHT). DADHT ist bei niedrigen Wasch- 
temperaturen etwas leistungsfahiger als TAED und hat zudem den VorteMaB im Unterschied zum TAED alle 
im MolekQl verf Ogbaren Acetylgruppen in der Bleiche verwertet werden (im TAED nur zwei von vier). 

Das Peressigsaure- Anion ist gegentiber hydrophilen, bleichbaren Flecken am wirksamsten. Auch langkettige 
Diperoxycarbonsauren sind vor allem bei niedrigeren Temperaturen effektiv wie z. B. Dodecan-l,12-dipersaure. 
Ein Einsatz von Alkanoyloxy-benzolsulfonaten (AOBS) mit Alkylkettenlfingen von Q bis Cio ist ebenso wie 
Nonanoyloxy-benzolsulfonat (NOBS) vorteilhaft. In dem in der Waschflotte aus NOBS und Perborat gebildeten 
Nonan-l-persaure- Anion (p-Hydroxybenzolsulfonat als Abgangsgruppe) halten sich Hydrophilie und Lipophilic 
eine so gute Balance, daB das Bleichvermogen trotz der gegenuber dem TAED-System geringeren Aktivsauer- 
stoffwerte in der Flotte insgesamt vergleichbar gut ist AuBerdem ist NOBS stickstofffreL 
Insbesondere in Kompaktwaschmitteln wird Natriumperborat- tetrahydrat durch das Monohydrat ersetzt 
Aus okologischen Griinden (Minderung der Bor-Belastung der GewSsser) kann das Perborat durch Percarbo- 
30 nat substituiert werden, was jedoch wegen dessen mangelnder Stability in Waschmitteln bisher problematisch 
ist 

Auch Natriumperborat muB stabilisiert werden. Vor allem soil die durch Schwermetalie, besonders Kupfer- 
Ionen, verursachte radikalische Zersetzung vermieden werden, als deren Folge auch Faserschadigungen auftre- 
ten konnen. Die dafur fruher ublichen Komplexbildner, wie EDTA, sind inzwischen wegen mangelnder bblogi- 
35 scher Abbaubarkeit aus den Formulierungen weitgehend ersetzt Alternativen sind z. B. bestimmte EiweiBhy- 
drolysate, deren Biuretstrukturen fur die Komplexierung von Kupfer besonders geeignet sind. Als Stabilisatoren 
dienen in vielen Fallen noch Phosphonate, 

Enzyme sind fast unverzichtbare Inhaltsstoffe in Universalwaschmitteln und in vielen anderen Formulierun- 
gen fur das Waschen und Reinigen. Eingesetzt werden Pankreatin (Trypsin), Proteasen, Amylasen, Cellulasen 

40 undLipasen. . ^ _._ 

Proteasen bauen - meist hochmolekulare - EiweiBverschmutzungen, wie Blut- und Eiflecken, ab, die durch 
Tenside allein von der Faser nicht gelost werden kdnnen. Die meist mit Proteasen gememsam eingesetzten 
a-Amylasen dienen sowohl dem Abbau des starkehaltigen Schmutzes als auch der Spaltung der durch Starke 
selbst sowie deren Abbauprodukte, die Dextrine, vermittelten klebstoffartigen Bindung zwischen Faser und 

45 Partikelschmutz. 

Die Cellulasen (celluloseabbauende Enzyme) ermdglichen nicht nur die Reinigung, sondern auch das fcrwei- 
chen" und eine Farbauf frischung von Baumwolltextilien. 

Lipasen, also fettspaltende Enzyme, haben Bedeutung fur die Verstarkung der Waschkraft. Sie konnen vor 
allem dazu beitragen, einen erhohten Tensideinsatz bei niedrigen Waschtemperaturen in Grenzen zu halten. 

Optische Aufheller, auch (Fluoreszenz)>WeiBt6ner (fluorescent whitening agents, FWA) genannt absorbie- 
renden fur das menschliche Auge nicht sichtbaren UV-Anteil des Sonnenlichts im Welleniangenbereich urn 
350 nm und emittieren blaue (je nach Struktur auch blaugrtine) Fluoreszenzstrahlung urn 440 nm (500 nm) Die 
Fluoreszenzstrahlung der z. B. auf textile Fasern aufgezogenen WeiBt6ner addiert sich zum reflektierten sicht- 
baren Licht, so daB nicht nur ein etwaiger Gelbstich eines an sich weiBen Gewebes, wie er nach mehrfacher 
Nutzung und Reinigung auftreten kann, wieder zu WeiB "erganzt", sondern insgesamt auch ein intensiveres, ein 
w strahlenderes w WeiBerzieltwird. m , tr> , 

Insbesondere Stilbenderivate sind geeignet Daneben spieten noch Cumarm- und Chinolon- (Carbostyryl-) 
sowie U-Diphenylpyrazolin-Strukturen, Naphthalindicarbonsaure- und Zimtsaure-Denvate sowie Kombina- 
tionen von Benzoxazol- oder Benzimidazol-Strukturen mit konjugierten Systemen eine bestimmte Rolle. 

Jttngst werden in Waschmitteln auch Polymere eingesetzt, welche die Farbabertragung von einem Gewebe 
auf ein anderes verhindern. Dafur eignen sich vor allem spezielle Polyvinylpyrrolidone und Homopolymere des 
Vinylimidazols. In Universalwaschmittel-Formulierungen, die FarbUbertragungsmhibitoren enthaltea wird da- 
fur auf Bleichsysteme und auf WeiBtoner meist verzichtet 
Carbonat wie Soda dient der Verstarkung der Waschwirkung(AIkalireserve). ...... 

Fullstoffe, wie z. B. Natriumsulfat, konnen zur Verbesserung der Handhabbarkeit und Rieselfahigkeit zugege- 

be WeUeres L Silikat, z.B. Wasserglas, wirkt als Korrosionsinhibitor; oder z.B. Magnesiumsilicat, wirkt (wie 
Phosphonat) als Stabilisator. Amorphe und kristalline Disilikate konnen aber neuerdings auch Einsatz als 
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Cobuilder und in Spezialwaschmittel als Hauptbuilder f inden. 

Hydroxycarbonsauren konnen als Cobuilder neben Polymer und Zeolith A eingesetzt werden und zwar 
ubernehmen sie eine sogenannte Carrier-Funktion fur Ca-Ionen. 

Vergrauungsinhibitoren suspendieren den abgeldsten Schmutz in der Waschflotte. 

Phosphate konnen als Hauptbuilder neben Zeolith A in p-reduzierten Formulierungen eingesetzt werden 
bzw. in geringeren Mengen ubernimmt Phosphat als Carrier Cobuiiderfunktion im WaschmitteL 

Ldsevermittler finden bevorzugt Einsatz in flttssigen Waschmittela Geeignet sind z. B. Polyethylenglykole mit 
unterschiedlichen Polymerisationsgraden und molarer Masse zur Mischung mit Tensiden, Alkohol oder Wasser. 

Desweiteren kdnnen noch ubliche oder neuere Komponenten in den Waschmittelzusammensetzungen enthal- 
ten sein, wie z. B. Farbstoffe, Parfumdle, Weichmacher oder die oben beschriebenen Farbiibertragungsinhibito- 

Die Erfmdung wird im folgenden an Hand von Beispielen und Figuren naher ausgefuhrt 
Es zeigen 

Fig, 1 ein NMR-Spektrum eines erfindungsgemaB einzusetzenden Polymeren; 

Fig. 2 ein NMR-Spektrum des Polymeren aus Fig. 1 nach Dialyse; 

Fig. 3 Vergrauungswerte nach der 1 0. Wasche; 

Fig. 4 Vergrauungswerte nach der 25. Wasche; 

Fig. 5 Inkrustationswerte nach der 10. Wasche; 

Fig. 6 Inkrustationswerte nach der 25. Wasche; 

Fig. 7 Vergleichende Waschversuche ohne Zeolith, Vergrauungswerte nach der 10. Wasche; 
Fig. 8 Vergrauungswerte nach der 25. Wasche; 
Fig. 9 Inkrustationswerte nach der 10. Wasche; und 
Fig. 10 Inkrustationswerte nach der 25. Wasche. 



Herstellung der Polycarboxylate 
Beispiel 1 
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In einem mit KQhler, Ruhrer und Temperiervorrichtungen ausgestatteten Reaktor werden 720 Gewichtsteile 
VE- Wasser und 424 Teile H 2 0 2 (50%) vorgelegt und auf 70°C aufgeheizt Unter starker Running werden durch 
getrennte Leitungen 950 Teile Acrolein, 245 Teile Acrylsaure und 424 Teile 50%iges H2O2 vier Stunden lang 
gleichzeitig dosiert 105Minuten nach Zuleitungsanfang beginnt die Dosierung von insgesamt 1000 Teilen 
VE- Wasser, die zu 300 Teile/Stunde hineinflieBt 

Nach sieben Stunden Gesamtreaktionszeit wird die Temperatur fur eine dreistundige Nachreaktion auf 95° C 
gebracht 

Nach Abktthlung wird der Reaktorinhalt durch NaOH-Losung auf pH 7—9 eingestellt 
Dabei entsteht eine 35,l%ige Polymerlosung mit einer Viskositat von 400 mPa-s. Das Polymerisat weist ein 

mittleres Molekuiargewicht von 8000 g/mol auf. 

Durch 1H-NMR einer dialysierten Probe werden ung. 12Gew.-% der Struktur -CH 2 -CH-(COO- 

CH 2 — CH2— )rCOOR'— nachgewiesen. 

Beispiel 2 

In einem ahnlichen Reaktor wie im Beispiel 1 werden 450 Teile VE-Wasser und 150 Teile 50%iges H 2 0 2 
vorgelegt und auf 90°C aufgeheizt Unter starker Running werden 525 Teile Acrylsaure, 225 Teile Acrolein und 
150 Teile 50%iges H 2 0 2 drei Stunden lang in den Reaktor geleitet Danach wird die Temperatur auf 97°C 
eingestellt und noch funf Stunden lang nachreagieren lassen. Nach Abktthlung erhalt man eine 50^%ige 
Polymerlosung mit einer Viskositat von 1800 mPa-s. Das Polymer besitzt Mw = 25 000g/mol. Die Struktur 
-CH 2 -CH-(COO-CH 2 ~CH 2 -)rCOOR'~ kann zu ung. 10Gew.-% durch IH-NMR nachgewiesen wer- 
den. 

Beispiel 3 

Mit einem ahnlichen Verfahren wie im Beispiel 2 werden als Monomere 600 Teile Acrylsaure und 150 Teile 
Acrolein verwendet Die Dosierzeit betragt 2 h. Die gewonnene 50^°/oige Polymerlosung besitzt eine Viskositat 
von 2200 mPa-s. Das Polymer hat ein mittleres Molekuiargewicht von 20 000 g/mol. Die Struktur 
-CH 2 -CH-(COO-CH 2 -CH 2 — )rCOOR'- kann zu ung. 4 Gew.-% durch 1H-N MR nachgewiesen werden. 

Beispiel 4 

Nach dem Verfahren von Beispiel 2 werden als Monomere 675 Teile Acrylsaure und 75 Teile Acrolein benutzt 
Die erhaltene 52^%ige LGsung mit einer Viskositat von 6700 mPa-s beinhaltet ein Polymerisat mit Slw = 
21 000 g/mol und ung. 1 Gew.-% der Struktur -CH 2 -CH-(COO-CH 2 -CH 2 ~)rCOOR'-. 

Beispiel 5 65 

In eiru . 1 Reaktor wie nach Beispiel 1 werden 200 Gew.-Teile VE-Wasser vorgelegt und auf 95° C aufgeheizt 
Innerhalb von zwei Stunden werden eine Losung aus 53 Teilen Natriumperoxodisulfat in 320 Teilen VE- Wasser, 
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510 Teilen p-Carboxyethyiacrylat, 90 Teilen Acrylsaure und 320 Teilen VE-Wasser unter starker Running 
gleichzeitig zugeleitet. AnschlieBend erfolgt 1 ,5 Stunden lang eine Nachreaktion bei 98— 100° C 

Die erhaltene wasserdiinne 42,1 %ige Losung ist trub und neigt zu Phasentrennung; nach neutraler Einstellung 
durch 1M NaOH wird eine vollstandige Loslichkeit erreicht Das Polymer besitzt ein Mw von 5200g/mol und 
beinhaltet laut NMR-Auswertung ung. 85Gew.-% der Struktur -CH 2 -CH-(COO-CH 2 -CH2-)rCO- 
OR'-. 

Beschreibung der Waschmittelrezepturen 

Von besonderer praktischer Bedeutung ist die Anwendung der Copolymere auf Acrylsaure/ Acroleinbasis in 
Waschmitteln, da sie die Nachteile der bekannten Waschmittel wesentlich vermindern. Diese erfindungsgema- 
Ben Waschmittel enthalten neben den neuartigen Copolymeren auch konventionelle Substanzen, die im folgen- 
den detaillierter beschrieben werden sollen: 

A)Tenside 

Der Anteil der Tensidkomponente an der Gesamtwaschmittelrezeptur betragt zwischen 5—40 Gew.-%, 
vorzugsweise zwischen 7—30 Gew.-% und besonders zwischen 10—20 Gew.-%. Zum Einsatz kommen sowohl 
anionische wie auch nichtionische Tenside. Der Anteil der anionischen Tenside sollte mindestens 5 Gew.-% 
betragen und liegt bevorzugt im Bereich zwischen 5-10Gew.-%. Als anionische waschaktive Substanzen 
besitzen besonders Sulfate und Sulfonate eine praktische Bedeutung. Zu den Sulfonaten gehdren beispielsweise 
Alkylbenzolsulfonate vorzugsweise mit geradkettigen Alkylresten, Olefin-, Alkan- oder auch Fettsaureestersul- 
fonate. 

Als Tenside vom Sulf attyp sind Fettalkoholsulfate z. B. aus Kokosf ett- oder Talgf ettalkoholen zu nennen. 

Zu den nichtionischen Tensiden gehdren z. B. Polyethylenoxid-Kondensationsprodukte von primaren und 
sekundaren aliphatischen Alkoholen, Alkylphenolen oder auch Alkypolyglycoside im Bereich zwischen 
0—20 Gew.-% bevorzugt zwischen 0—10 Gew.-%. 

B) Builder-Komponenten 

Das Waschmittel sollte ein oder mehrere Waschmittelbuilder enthalten. Aus dem Bereich der lonenaustau- 
scher sind hier vorzugsweise synthetische Natriumaluminiumsilikate vom Zeolith A-Typ zu nennen. Geeignet ist 
ferner Zeolith NaX oder Zeolith P sowie Mischung aus den genannten Verbindungen. Dieser Waschmittelbe- 
standteil ist in der Rezeptur mit 5-50 Gew.-% bevorzugt mit 10—30 Gew.-% vertreten. 

Die erfmdungsgemaBen Polycarboxylate werden im Bereich von 0,1 — 20 Gew.-%, vorteilhaft zu mind. 
0,5 Gew.-°/o, bevorzugt zu mind. 1 Gew.-%, insbesondere jedoch im Bereich von 2—10 Gew.-% eingesetzt 

Weitere anorganische Builder wie Na- oder K-Carbonat oder Silikate (in kristalliner und amorpher Form) 
k6nnen das Buildersystem erganzen oder vervollstandigen. Beide Substanzarten konnen je im Bereich zwischen 
0—30 Gew.-°/o, bevorzugt aber zwischen 3—15 Gew.-% eingesetzt werdea 

Auch komplexbildende Substanzen wie Nitrilotriessigsaure, deren Anteil 0—10 Gew.-%, bevorzugt 0,5—5% 
betragt sowie Di- oder Polyphosphonsauren im Bereich zwischen 0-5Gew.-% vorzugsweise 0, l-l<Vb oder 
Derivate der Hydroxycarbonsauren wie Citrat oder Tartrat im Bereich zwischen 0—20%, bevorzugt zwischen 
2—10% sind als Builderkomponenten einsetzbar 

Phosphate konnen in einem Bereich von 0-30% eingesetzt werden. 

C) Bleichmittel/Bieichmittelaktivatoren 

Bei den in Wasser H2O2 liefernden Bieichmitteln haben besonders Natriumperborattetrahydrat bzw. Mono- 
hydrat oder gecoatete Percarbonate eine praktische Bedeutung. Sie werden im Bereich zwischen 0- 30 Gew.-%, 
vorzugsweise zwischen 10—25 Gew.-% eingesetzt. 

Als Bleichmittelaktivatoren fur Perverbindungen sind organische N-Acyl bzw. O-Acylverbindungen wie z. B. 
TAED von praktischer Bedeutung. Sie werden im Bereich zwischen 0-10Gew.-%, vorzugsweise von 
2—8 Gew.-% eingesetzt 

D) Enzyme 

In die Waschmittelrezeptur konnen weiterhin Enzyme eingearbeitet werden, die fur bestimmte Schmutzarten 
spezifisch sind, beispielsweise Proteasen, Amylasen oder Lipasen. Bevorzugt werden Kombinationen aus Enzy- 
men mit verschiedener Wirkung eingesetzt Ihr Anwendungsbereich liegt zwischen 0—3 Gew.-%, bevorzugt im 
Bereich zwischen 03— 1 Gew.-%. 

E)Optische Aufheller 

Waschmittel konnen als optische Aufheller insbesondere Derivate der folgenden Verbindungen enthalten: 
Stilbene, Biphenylstilbene, Diphenylpyrazoline Kumarin oder Kombinationen aus Benzoxazol oder Benzamido- 
zol. Sie werden im Bereich von 0-5 Gew.-%, vorzugsweise im Bereich 0,1 -03% eingesetzt 
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F) Zusatzliche Vergrauungsinhibitoren 

Die Waschmittel konnen noch zusatzlich Vergrauungsinhibitoren enthalten, die den von der Faser abgelosten 
Schmutz in der Waschflotte suspendieren. Als Beispiel sind hier Methyl- oder Carboxymethylcellulosen zu 
nennen. Ihr Anteil im Waschmittel kann 0-5 Gew.-%, insbesondere 0,5- 1,5 Gew.-% betragen. 

G) Entschaumer 

Schauminhibitoren werden im allgemeinen in Mengen von 0-8 Gew.-% eingesetzt Gebrauchlich sind hier 
Seifen, Silikondle oder auch hydrophobe Kjeseisauren. Bei nichttensidartigen Entschaumern reichen wegen der 
im Vergleich zu Seifen starkeren Wirkung aligemein Mengen von 0-3,5 Gew.-%. 

Durch fuhrung von Waschversuchen 

Die gute Wirkung der neuen oben beschriebenen Copolymere konnte in vergleichenden Waschtests mit 
marktOblichen Waschmittelpolymeren festgestellt werdeiL Bei den Marktprodukten (MP) handelte es sich urn 
ein Horaopolymer (MPl) auf Polyacrylatbasis und einem Mw von 120 000 g/mol und einem Copolymer (MP2) 
auf Basis Acryl/Maleinsaure (etwa 30/70) mit Mw = 70000g/moL In diesen Produkten war die Struktur 
-CH2-CH-(COO-CH 2 -CH 2 -)rCOOH- nicht nachweisbar. 

Diese Produkte wurden in vergleichenden Waschtests nach DIN 44983 mit den Copolymeren aus Beispiel t 
bis Beispiel 5 (in den folgenden Abbildungen als Bl, B2, B3, B4, B5 beschrieben) getestet. 

A) Zusammensetzung der Waschmittel (Gew.-%) 

Die in den Waschmitteln eingesetzten Polymere wurden mit NaOH neutralisiert und resultierten in einem w 
Aktivwirkstoffgehalt von 40—54%. 
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Aktivgehalt 


Bl 


50,0% 


B2 


503% 


B3 


54,0% 


B4 


50,4% 


B5 


40,7% 


MPl 


40,0% 


MP2 


40,0%. 



In der Waschmittelrezeptur wurden nur die Polymere variiert, die anderen Waschmittelinhaltsstoffe wurden 
fQr jede Rezeptur gleichgehalten. Der Aktivgehalt der eingesetzten Polyniere wurde auf 4% berechnet Der 40 
Ausgleich in der Rezeptur, bedingt durch den unterschiedlichen Feststoffgehalt der Polymere, wurde durch 
Sulfat erreicht 
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Polvmer Ha tr^m^U^f a t 



B1 


8 .00 


4.74 


82 


7 , 89 


4 , 85 


B3 


8 .49 


4 , 25 


B A 


7.94 


4 , 80 


B5 


9 .83 


2,91 


HP 1 


10.0 


2.74 


MP 2 


10,0 


2,74 



B) Waschbedingungen 
Die Waschbedingungen sind in der folgenden Tabelle zusammengefaBt: 



Waschmaschinentyp: 

Programm: 

Temperatur/Harte: 

Waschmittelmenge: 

Ballaststoff: 



WeiBgewebe: 
Aufhartung: 



SekundarwaschvermOgen: 



MieleW763 

Koch-/Buntwasche ohne Vorwasche 

60°C/20dH 

130 g (10,0 g/1) 

20 St Baumwolle, weiB 

3 St Frottee 

2 St Handtucher 

Gewicht =- 3,3 kg 

Frottee, Handtuch, Baumwolle und Baumwolle/grune 

Streifen(WFK)03kg 

zu jedem ungeraden Waschgang 

Blut(EMPAlll) 

Standard (EM PA 101) 

Hautfett(WFKlOD) 

Tee,(WFK10) 

1 ZykJus, 25 Waschen, bestimmt wurden Inkrustation 
und Vergrauung nach der 10. und 25. Wasche 



Die Waschereiforschung Kxefeld (WFK) und die Eidgendssische Material Prufanstalt (EM PA) Schweiz ver- 
kaufen Testanschmutzungen fOr Waschversuche. Diese Testanschmutzungen heiBen z. B. EMPA 111 far Blutan- 
schmutzungen etc. 

3.) Ermittlung der MeBwerte zur Bestimmung des Sekundarwaschvermogens 

Die Vergrauung oder Schmutzredeposition wird uber die Reflexion R 457 nm mittels eines Spektralphotome- 
ters (DC 3890) der Fa. Datacolor bestimmt An den neuen Geweben wird der WeiBgrad als Nullwert vor dem 
Waschzyklus bestimmt Die Ergebnisse der Vergrauung sind als Remissionsminderung (Delta R =« R Nullwert 
— R gemessen) angegebea Pro WeiBgewebe werden 5 MeBpunkte bestimmt und daraus der Mittelwert und 
Streuung berechnet Nach DIN 44 983 Teil 50 wird der LSD- Wert (Kleinste Signifikante Differenz) berechnet 
Die Rangfolge ergibt sich uber eine Benotung der einzelnen an den verschiedenen Geweben ermittelten 
MeBwerten. 

Die Bestimmung der Inkrustation erfolgt uber den Aschegehalt (Doppelbestimmung). Je 2 g Gewebe werden 
in einem Vorverascher bei 500°C (1 h lang) gegluht, und anschlieBend 1 h in einem Muffelofen bei 800°C 
verascht. DieTiegel werden zuriickgewogen. 

Ergebnisse 

Vergrauung nach der 10. Wasche (Abb. 3): Gute Waschresultate an Frottee (F) sind besonders beim Beispiel 1 
mit einem AR von 4,13 festzustellen. Beispiel 3 (AR « 2,81) und 5 (AR = 2,85) zeigen significant vergleichbare 
Ergebnisse zu den Marktprodukten MP1 (AR = 2,89) und MP2 (AR = 2,75), da der LSD-Wert 0^7 betragt 
Beispiel 2 (AR - 1,47) und 4 (AR = 2,65) zeigen im Vergleich zu den beiden Marktprodukten abfallende 
Leistungen an Frottee. . 

Am Testgewebe Baumwolle mit grunen Streifen (BW/GS) weist Beispiel 2 (AR = 5,26) die besten Ergebnisse 
gefolgt von Beispiel 1 und 3 (beide gleichrangig: AR « 4,84) und Beispiel 4 (AR - 3,76)i Die Marktprodukte 
weisen eine schlechtere Vergrauunginhibierung an diesen Geweben auf. Der AR-Wert betragt filr MP1 - 2,51 
und fur MP2 = 3,4. Der ermittelte LSD-Wert lag bei 0,24. 

Auch bei der Vergrauungsinhibierung am Gerstenkornhandtuch (H) zeigen die Marktprodukte (AR von MP1 
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- 7,02 MP2 - 7,94) gegenflber den erfindungsgemaBen Beispieien eine abfallende Leistung auf. Ledigiich 
Beispiel 4 (AR = 7,61) ist mit der Leistung von MP2 significant vergleichbar. Beispiel 1 2, 3 und 5 weisen 
AR-Werte > 835 auf. Die besten Resultate weisen Beispiel 1 (AR = 935) und Beispiel 3 (AR = 9.77) auf. Der 
LSD- Wert wurde zu 0,4 1 errnhtel t 

An Baumwolltestgeweben (BW) zeigt Beispiel 3 (AR = 3,94) die besten Waschresultate gefolgt von Beispiel 2 
(AR « 3,41). Beispiel 1 (AR =* 23) und Beispiel 5 (AR = 2,01). Schlechtere Ergebnisse brachten Marktprodukt 1 
(AR m 1,69), Beispiel 4 (AR « 135) und Marktprodukt 2 (AR « 1,13). Der LSD-Wert betrug in dieser MeBreihe 
0,20. 

Vergrauung nach der 25. Wasche (Abb. 4) 

An Frottee zeigen die Polymere aus Beispiel I (AR = 6,64), Beispiel 2 (AR = 7,01) und Beispiel 3 (AR « 6,97) 
die beste Vergrauungsinhibierung gefolgt von Beispiel 5 (AR = 434) und Marktprodukt 1 (AR = 4,76). Die 
schlechtesten Ergebnisse dieser Reihe zeigen das Marktprodukt 2 (AR = 33) und Beispiel 4 (AR = 3301 Der 
LSD-Wert betragt 033. 

An BW/GS sind besonders die guten Leistungen von Beispiel 2 (AR « 833) und Beispiel 1 (AR = 839) 
hervorzuheben. Etwas schlechtere Waschleistungen zeigen Beispiel 3 (AR = 7,65) und Beispiel 5 (AR = 734), die 
aufgrund des LSD-Wertes von 0,41 als gleichrangig einzustufen sind. Einen weiteren Abfall in der Vergrauungs- 
inhibierung zeigen Marktprodukt 2 (AR = 634), Beispiel 4 (AR = 6,06) und Marktprodukt 1 (5,01 % 

Das beste Ergebnis am Gerstenkornhandtuch zeigt Beispiel 3 (AR « 13,61), gefolgt von Beispiel 1 (AR = 
13,19), die bei einem LSD- Wert von 0,41 als gleichrangig anzusehen sind. Beispiel 2 (AR = 12,6) und Beispiel 5 
(AR » 12,42) zeigen leicht abfallende Reflexionen und sind ebenfalls als gleichwertig anzusehen. Weiter 
abfallende Resultate zeigen wieder Marktprodukt 1 (AR = 1133X Marktprodukt 2 (AR = 10,24) und Beispiel 4 
(AR«933). 

Am Testgewebe Baumwolle zeigt wiederum Beispiel 3 (AR - 732) Vorteile gegenuber den anderen Polyme- 
ren, gefolgt von Beispiel 2 (AR « 7,22), Beispiel 1 (AR = 6,08), Beispiel 5 (AR - 4,7), MP1 (AR - 4,45) und MP2 
(AR « 3,67). Die Werte von Beispiel 5 und Marktprodukt 1 sind bei einem LSD-Wert von 0,27 als gleichwertig 
anzusehen. 

In der Gesamtbeurteilung der Vergrauungsinhibierung aller untersuchten Gewebe nach der 25. Wasche 
zeigen wiederum bis auf Beispiel 4 die neu entwickelten Polymere Vorteile gegenuber den Marktproduktea Die 
Rangfolge in der Gesamtbeurteilung sieht wie folgt aus: 
Vergrauungsinhibierung B3 > B2 > Bl > B5 > MP1 > MP2 > B4. 

Inkrustrierung nach der 1 0. Wasche 

Bei der Beurteilung der Wascheinkrustation nach der 10. Wasche (Abb. 5) sind eindeutig fur alle 5 Beispiele 
wesentliche Vorteile gegenuber den Marktprodukten aufgrund der niedrigen Aschewerte festzustellen und zwar 
fOr alle untersuchten Gewebearten. Der Mittelwert der Aschegehalte ermittelt aus den vier Geweben Frottee, 
Bauwolle/grune Streifen, Gerstenkornhandtuch und Baumwolle/weiB steigt mit dem Gehalt an Acrylsaure in 
den einzelnen Polymeren von 0,9% Asche (Bl), 1,1% (B2), 13% (B3) auf 1,4% (B4> Beispiel 5 zeigt vergleichbare 
Ergebnisse zu B3. Die zwei Marktprodukte zeigen dagegen abfallende Leistungen: ihr Aschegehalt liegt bei 
13% (MP1) und 2,0% (MP2). 

Die Rangfolge bei der Inkrustationsminderung ergibt sich zu: 
B1>B2>B3 = BS>B4>MP1>MP2. 

Dieser Vorteil bleibt auch nach der 25. Wasche (Abb. 6) fur die entwickelten Polymer-Typen erhalten. 
Wahrend sich fur die neuen Polymere die Aschegehalte gegenuber der 10. Wasche nur gertngfugig zwischen 0,1 
und 0,2% (Bl - 1,1%, B2 « 1,2%, B3 = 1,4%, B4 - 13%, B5 - 1,4%) andern, weisen die Marktprodukte 
Inkrustationswerte von 3,4% (MP1) und 3,2% (MP2) auf. 

Die Rangfolge der neu entwickelten Polymere bleibt wie nach der 10. Wasche bestehen, ledigiich die Rangfol- 
ge der Marktprodukte dreht sich urn: 
B1>B2>B3 = B5>B4>MP2>MP1. 

Waschversuche ohne Zeolith A 

Diese Waschversuche zeigea daB die erfindungsgemaB einzusetzenden Polymeren ihre uberlegene Wirkung 
insbesondere zusammen mit Zeolithen erreichen. Die o. a. Waschmittelrezeptur wurde fur den folgenden 
Versuch wieder als Grundlage gewahlt. Ledigiich wurde der Zeolith A durch die Waschalkalien Natriumcarbo- 
nat und Natriumdisilikat ersetzt Als Polymer wurde Beispiel Bl und das Marktprodukt MP1 gewahlt Da 
Wessalith CS ein granulierter Zeolith A ist, der neben Zeolith A noch 2% CMC 1,7% NaSCU und 2,6% Niotensid 
enthalt wurden diese Stoffe den entsprechenden Produktgruppen zugerechnet, so daB sich die Rezepturen von 
den Aktivsubstanzen nur im Buildergehalt unterscheiden. 
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Ergebnisse 
Vergrauung nach der 10. Wasche (Abb. 7) 

35 

Gute Waschresultate an Frottee (F) konnten mit Rezeptur Bla bei einem AR-Wert von 4,61 erreicht werden. 
Abfallende Leistungen zeigten MPlb (AR = 1.77) gefolgt von Bib (AR - 1.05) gefolgt Der LSD- Wert lag bei 
0,6. 

Am Testgewebe Baumwolle mit grunen Streifen schnitt ebenfalls Bla (AR = 4,74) am besten ab, gefolgt von 
40 Rezeptur Bl b (AR - 1 ,08) und MP1 b (AR - 0,63) bei einem LSD- Wert von 0,24. 

Auch beim Gerstenkornhandtuch (H) bestatigt sich die gute Leistung von Rezeptur Bla (AR « 10,51). Die 
Vergrauuungswerte von Bib und MPlb sind mit AR = 6,58 und 6,56 bei einem LSD-Wert von 037 als 
gleichrangig anzusehen. 

Der gleiche Trend zeigt sich am Testgewebe Baumwolle (BW). Bla zeigt den besten Wert mit AR - 3,39, 
45 gefolgt von BIB und MPlb, die bei einem LSD-Wert von 0,26 mit AR - 0,53 und 0,44 als gleichrangig anzusehen 
sind. 

Rangfolge: Bl a > Bl b = MP1 b. 

Vergrauung nach 25 Waschen (Abb. 8) 

50 

Nach 25 Waschen zeigt Rezeptur Bla mit AR = 6,78 an Frottee immer noch die besten Ergebnisse, gefolgt 
von Formulierung MP1 b und Bl b die mit AR = 038 und 0,59 bei einem LSD-Wert von 0,48 gleichrangig sind 

Der gleiche Trend zeigt sich am Gewebe Baumwolle/griine Streifen. Der LSD-Wert betragt 03, die AR-Werte 
von Bla betragen 8,49, von Bib 037 und von MPlb 0,23. 
55 Beim Gerstenkornhandtuch zeigt Rezeptur Bla mit AR - 1334 die besten Ergebnisse gefolgt von Formulie- 
rung Bib (AR « 438) und MPlb mit AR = 3,2. Der LSD-Wert betragt 0,43. Am Baumwollgewebe zeigt 
wiederum MPlb (AR « -1,68) die schlechteste Waschleistung. Bessere Ergebnisse zeigen Formulierung Bib 
(AR - -l,4)und Blb(AR « 6,26). Der LSD-Wert ist 0,23. 
Rangfolge:B 1 a > Bl b > MP1 b. 

60 

Inkrustationen 1 0. Wasche (Abb. 9) 

Die geringsten Aschegehalte an den Geweben Frottee, Baumwolle/griine Streifen, Gerstenkornhandtuch und 
Baumwolle zeigt mit Werten von 0,7%, 1,1%, 0,7% und 03% Beispiel Bla mit einem Mittelwert aus alien 
65 Testgeweben von 0,8%. Abfallende Leistungen zeigt Formulierung Bib mit Aschegehalten von 13% (Frottee), 
2,9% (Baumwolle/grune Streifen), 4,2% (Gerstenkornhandtuch) und 3,5% (Baumwolle). Der Mittelwert betragt 
3^1 %. Die Aschegehalte von Beispiel MPlb zeigten bei den gleichen Anschmutzungen folgende Werte: 2,2% 
(Frottee), 4,0% (Baumwolle/griine Streifen), 4,7% (Gerstenkornhandtuch) und 4,0% (Baumwolle). Der Mittel- 
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wert liegt bei 3,7%. 
Rangfolge: Bla> Blb> MPlb. 



Inkrustation 25. Wasche (Abb. 1 0) 

Es zeigte sich die gleiche Rangfolge wie nach 10 Waschen- Beim Beispiel Bla erhdhte sich die Inkrustation an 
den verschiedenen Geweben nach 25 Waschen auf 0,9% (Frottee), 1,5% (Baumwolle/grune Streifen), 1,4% beim 
Gerstenkornhandtuch und beim Baumwoligewebe. Der Mittelwert liegt bei 1,3%. Wesentlich hohere Inkrusta- 
tion treten bei den Rezepturen Bib und MPlb auf. Formulierung Bib zeigte folgende Ergebnisse 4,2% Ruck- 
stand beim Frottee, 5,5% bei Baumwolle/grflne Streifen, 9,2% beim Gerstenkornhandtuch und 8,8% beim 
Baumwoligewebe. Der Mittelwert aus alien Ascheruckstanden betrug 6,9%. Fur Formulierung MPlb wurden 
folgende Werte erhalten: 4,9% fur Frottee, 6,1% bei Baumwolle/grune Streifen, 9,2% beim Gerstenkornhand- 
tuch und 8,7% far Baumwolle. Der Mittelwert liegt bei 7,2%. 
Rangfolge: Bla>Blb>MPlb. 



Ergebnis 

Bl a ist Bib und MP1 b deutlich flberlegen, Bib zeigt gegenuber MPlb kaum Vorteile. 

Patentanspriiche 
1. Waschmittelzusammensetzung enthaltend 



Tensid 


5- 


-40 Gew.-% 


calciumbindendes Silikat 


5- 


-50 Gew.-% 


Polycarboxylat 


1- 


-20 Gew.-% 


weiteres Silikat 


0- 


-30 Gew.-% 


Carbonat 


0- 


-30 Gew.-% 


organischer Komplexbildner 


0- 


-10Gew.-% 


Phosphonat 


0- 


-5 Gew.-% 


Phosphat 


0- 


-30 Gew.-% 


HydroxycarbonsSure 


0- 


-20 Gew.-% 


Bleichmittel 


0- 


-30 Gew.-% 


Bleichmittelaktivator 


0- 


-10Gew.-% 


optische Aufheller 


0- 


-5 Gew.-% 


Enzym 


0- 


-30 Gew.-% 


Vergrauungsinhibitor 


0- 


-5Gew.-% 


EntschSumer 


0- 


-8 Gew.-% 


Fiillstoffe 


0- 


-40 Gew.-%, 



wobei mindestens 1 Gew.-% der Zusammensetzung ein Polycarboxylat mit der schematischen StrukturfX, 
Y,Z)ist,worinXfiir 



- ( CH-C ) - 

1 I m 
B COOM 

YfQr 

t 

-{CH-O 



v i ■» 

B C = 0 

Id- 



E-CO) OM 
r 



und Z fur 



steht,worin 

A - H,OH,Ci-6Alky!,CH 2 C<XDECO)r_iOM; 
B « H, OH, Ci -6 Alkyl COOM; 
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D - 0,NH; 
E - Ci-eAlkyl 

F = ein copolymerisierbares Monomer; 

M — H, Alkali- bzw, Erdalkalimetall, Ammonium, substituiertes Ammonium; bei X auch 
-(CH2-CH 2 -0)2-4M; 



ist und 

m - 0-99,5 Mol 9/o 
n - 0,5- 100 Mol % 
q - 0-99,5 Mol % 
bedeutet 

2. Waschmittelzusammensetzung enthaltend 



wobei mind. 1 Gew.-% der Zusammensetzung ein Polycarboxylat ist, das aus Acrolein und ggf. einem oder 
mehreren Comonomeren mittels oxidierender Radikalspender ohne verseifende Bedmgungen und/oder 
ohne anschlieBender Cannizzaro-Reaktion herstellbar ist 
3. Waschmittelzusammensetzung insbesondere nach Anspruch 2 enthaltend 



wobei mind. 1 Gew.-% der Zusammensetzung ein Polycarboxylat ist, das aus Acrolein und ggf. einem oder 
mehreren Comonomeren mittels oxidierender Radikalspender herstellbar ist und einen Anted an funktio- 
nellen Gruppen des Typs -qO)-0[-CH 2 -CH 2 C(0)0]xR' hat, worin R' fur ein Alkali-, Erdalkah- oder 
Stickstoff-haltiges Ration steht und x = 1 -5 ist 
4. Waschmittelzusammensetzung enthaltend 



Tensid 

calciumbindendes Silikat 
Polycarboxylat 
weiteres Silikat 
Carbonat 

organischer Komplexbildner 

Phosphonat 

Phosphat 

Hydroxycarbonsaure 
Bleichmittel 
Bleichmittelaktivator 
optische Aufheller 
Enzym 

Vergrauungsinhibitor 

Entschaumer 

FQllstoffe 



5-40Gew.-% 
5-50 Gew.-^o 
l-20Gew.-% 
0-30 Gew -% 
0—30 Gew.-% 
0-10Gew.-% 
0—5 Gew.-% 
0-30 Gew.-°/o 
0-20 Gew.-% 
0-30 Gew.-% 
O-lOGew.-W 
0-5 Gew.-^o 
0-30 Gew.-tyo 
0-5 Gew.-% 
0-8 Gew.-% 
0-40 Gew.-%, 



Tensid 

calciumbindendes Silikat 
Polycarboxylat 
weiteres Silikat 
Carbonat 

organischer Komplexbildner 

Phosphonat 

Phosphat 

Hydroxycarbonsaure 
Bleichmittel 
Bleichmittelaktivator 
optische Aufheller 
Enzym 

Vergrauungsinhibitor 

Entschaumer 

Fullstoffe 



5—40 Gew.-% 
5-50 Gew.-% 
1—20 Gew.-% 
0-30 Gew.-% 
0—30 Gew.-% 
0— 10Gew.-% 
0—5 Gew.-% 
0-30 Gew.-% 
0-20 Gew.-% 
0—30 Gew.-% 
0— i0Gew.-% 
0-5 Gew.-% 
0-30 Gew.-% 
0—5 Gew.-% 
0-8 Gew.-% 
0-40 Gew.-%, 
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Tensid 


5-40 Gew.-% 


calciumbindendes Silikat 


5-50 Gew.-% 


Polycarboxylat 


1-20 Gew.-% 


weiteres Silikat 


0-30 Gew.-% 


Carbonat 


0-30 Gew.-% 


organischer Komplexbildner 


0-i0Gew.-% 


Phosphonat 


0-5Gew.-% 


Phosphat 


0-30Gew.-% 


Hydroxycarbonsaure 


0-20 Gew.-% 


Bleichmittel 


0-30 Gew.-% 


Bleichmittelaktivator 


0-10Gew.-% 


optische Aufheller 


0-5 Gew.-% 


Enzym 


0-30 Gew.-% 


Vergrauungsinhibitor 


0-5Gew.-% 


Entschaumer 


0-8 Gew.-*/o 


Fullstoffe 


0-40 Gew.-% 



wobei mind. 1 Gew.-% der Zusammensetzung ein Polycarboxylat ist, das aus Acrolein und ggf. einem oder 2 o 
mehreren Comonomeren mittels oxidierender Radikalspender herstellbar ist und wobei das Polycarboxylat 
mit mehreren, insbesondere alien Komponenten ggf. unter Zusatz von H2O vermischt und ggf. getrocknet 
wird 

5. Waschmittelzusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 
daB sie mindestens eine der folgenden Komponenten enthalt 



Tensid 


7-30 Gew.-% 


insbesondere 


10-20 Gew.-% 


Polycarboxylat 


2— 10Gew.-% 


weiteres Silikat 


3-15Gew.-°/o 


Carbonat 


3-15Gew.-% 


organischer Komplexbildner 


0,5-5 Gew.-% 


Phosphonat 


0,1-1 Gew.-% 


Phosphat 


0-5 Gew.-%, 


insbesondere 


0-1 Gew.-% 


Hydroxycarbonsaure 


2-10Gew.-% 


Bleichmittel 


10-25 Gew.-% 


Bleichmittelaktivator 


2-8 Gew.-% 


optische Aufheller 


0,l-03Gew.-o/ 0 


Enzym 


0,3-1 Gew.-o/o 


Vergrauungsinhibitor 


0,5-1,5Gew.-% 


Entschaumer 


0-3,5 Gew.-% 


Fullstoff 


0-20 Gew.-%. 



25 



30 



35 



40 



45 



6. Waschmittelzusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, gekennzeichnet durch eine 
Formulierung als Kompaktwaschmittel enthaltend 

Polycarboxylat 2—8 Gew.-% 50 

Bleichmittelaktivator 2—8 Gew.-%. 



7. Waschmittelzusammensetzung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, gekennzeichnet durch eine Formulie- 
rung als Flttssigwaschmittel enthaltend 



55 



anionische Tenside 5—15 Gew.-% 

nichtionische Tenside 10—20 Gew.-% 

calciumbindendes Silikat 10—25 Gew.-% 

Polycarboxylat 1 —5 Gew.-% ^o 

Bleichmittel 0 Gew.-% 

Bleichmittelaktivator 0 Gew.-% 

Cobuilder 0— 8Gew.-% 

Losevermittler 0— 30Gew.-% w 

Wasser 0-50Gew.-%. 65 
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8. Waschmittelzusammensetzung nach einem der Anspruche 1 bis 5, gekennzeichnet durch eine Formulie- 
rung als Feinwaschmittel enthaltend 

anionische Tenside 5— 15 Gew.-°/o 

5 nichtionische Tenside 1 — 10Gew.-% 

calciumbindendes Silikat 10-50 Gew.-% 

Polycarboxylat 1 —5 Gew.-% 

Bleichmittel 0 Gew.-% 

Bleichmittelaktivator 0 Gew.-% 

10 Carbonat 0-20 Gew.-%. 

9. Verwendung eines Polycarboxylats der schematischen Struktur (X, Y, Z), worin X fur 

15 A 

- ( CH-C) - 
I I m 
8 COOM 



20 



30 



50 



55 



60 



65 



YfOr 



<f-fV 

B C = 0 



CD-E-CO) OM 
r 



undZfttr 

"(F)q- 

35 stent, worin 

A = H,OH,Ci-6AlkylCH 2 CO(DECO) r -iOM; 
B - H,OH,Ci-6Alkyl,COOM; 
D = 0,NH; 

E » Ci-6 Alkyl, linear bzw. verzweigt; 
40 F « ein copolymerisierbares Monomer; # . v 

M = H, Alkali- bzw. Erdalkalimetail, Ammonium, substituiertes Ammonium; bei X aucn 
-(CH 2 -CH 2 -0)2-4M; 
r - 1-5; 
ist und 

45 m = 0-99,5 Mol% 

n = 0,5-100 Mol% 

q -0-99,5 Mol% , . . . , _. ri . 

bedeutet, zu l-20Gew.-</o in einer zu 5-50Gew.-% ein calciumionenbmdendes Silikat und zu 
5—40 Gew.-% Tensid enthaltenden Waschmittelzusammensetzung. 

10 Verwendung eines Polycarboxylates, das aus Acrolein und ggf. einem oder mehreren Comonomeren 
mittels oxidierender Radikalspender ohne verseifende Bedingungen und/oder ohne anschlieBender Canmz- 
zaro-Reaktion herstellbar ist, zu l-20Gew.-% in einer zu 5-50Gew.-<Vo ein calciumionenbmdendes 
Silikat und zu 5—40 Gew.-°/o Tensid enthaltenden Waschmittelzusammensetzung. 

1 1 Verwendung eines Polycarboxylates, das aus Acrolein und ggf. einem oder mehreren Comonomeren 
mittels oxidierender Radikalspender herstellbar ist und einen Anteil an funktionellen Gruppen des Typs 
_QO)-0[-CH2-CH 2 C(0)0] x R r hat, worin R' fur ein Alkali-, Erdalkali- oder Stickstoff-haltiges Kation 
steht und x ~ 1 -5 ist, zu 1 -20 Gew.-% in einer zu 5-50 Gew.-% ein calciumionenbmdendes Silikat und 
zu 5—40 Gew.-°/o Tensid enthaltenden Waschmittelzusammensetzung. 

12 Verwendung eines Polycarboxylates, das aus Acrolein und ggf. einem oder mehreren Comonomeren 
mittels oxidierender Radikalspender herstellbar ist und wobei das Polycarboxylat mil mehreren, msbeson- 
dere alien Komponenten ggf. unter Zusatz von H 2 0 vermischt und ggf. getrocknet wird, zu 1 - 20 Gew.-% 
in einer zu 5-50 Gew.-% ein calciumionenbindendes Silikat und zu 5-40Gew.-% Tensid enthaltenden 
Waschmittelzusammensetzung. 

13 Verfahren zur Herstellung einer Waschmittelzusammensetzung gemaB einem der Anspruche l bis 5 
oder 8, dadurch gekennzeichnet, daB die einzelnen puiverformigen Komponenten durch Mischen und die 
flussigen Komponenten durch Aufspruhen miteinander homogen vermischt werden. 

14 Verfahren zur Herstellung einer Waschmittelzusammensetzung gemaB einem der Anspruche 1 bis 5 
oder 8, dadurch gekennzeichnet, daB wasser- und hitzeunempfindliche Komponenten mit Wasser zu einer 
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Slurry verarbeitet und anschlieBend spruhgetrocknet werden. 

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daB weitere Komponenten durch Mischen oder 
Aufsprflhen nachgemischt werdea 

16. Verfahren zur Herstellung einer Waschmittelzusammensetzung gemSB Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet daB die einzelnen pulverformigen Komponenten durch Mischen und die flQssigen Komponenten 
durch Aufsprfihen miteinander homogen vermischt und durch Zwangsmischung agglomeriert oder extru- 
diert werdea 

17. Verfahren zur Herstellung einer Waschmittelzusammensetzung gemaB Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die einzelnen Komponenten mit einer entsprechenden Menge an Loseverrnittler oder an 
Wasser vermischt und ggf. konzentriert werden. 



Hierzu 10Seite(n)Zeichnungen 



10 



15 



20 



30 



35 



40 



45 



50 



55 



60 



65 
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